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(54) Nanoemulaion transparante a base de llpldes amphiphiles non-ionlques fiuldoe et utilisation 
en cosmetlque ou en dermopharmacie 



(57) La presents demande concerne une emulsion 
huile-dans-eau transparente dont les globules d'huile 
ont une taille moyenne inferieure a 100 nm, comprenant 
une phase lipidique amphiphile contenant au moins un 
lipide amphiphile non-ionique liquide a temperature am- 



biante inferieure a 45° C ainsi qu'a sea utilisations en 
cosmetique ou en dermopharmacie. Cette Emulsion est 
stable au stockage, peut contenir des quantites impor- 
tantes d'huile tout en conservant une bonne transparen- 
ce et renfermer des actifs cosmetiques ou dermophar- 
meuceutiques thermosensibles. 
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. Description 

La presente invention a trait a une emulsion huile- 
dans-eau transparente dont las globules d'huile ont une 
taille moyenne inferieure a 100 nm et compr nant une 
phase lipidique amphiphile a base de lipides amphiphi- 
les non-bniques liqutdes a une temperature ambiante 
inferieure a 45°C ainsi qu'a leur utilisation en application 
topique notamment en cosmetique et en dermopharma- 
cie. 

Les emulsions huile-dans-eau sont bien connues 
dans le domaine de la cosmetique et de la dermophar- 
macie notamment pour la preparation de p rod u its cos- 
metiques tels que des lotions, des toniques, des se- 
rums, des eaux de toilette. 

On connait dans I'etat de la technique dee microe- 
muisions transparentes. Les microemulsions ne sont 
pas a proprement parier des emulsions ; ce sont des 
solutions transparentes de micelles, c'est-a-dire que 
rhuile presente y est solubilisee grace a la presence 
conjointe de tensioactrfs et de co-tens ioactifs et grace, 
generalement, a une forte proportion de ces tensioactifs 
et co-tensioactifs. La taille extremement petite des par- 
ticules, cause de leur transparence, provient de cette « 
solubiltsation ». Les inconvenients de ces microemul- 
sions sont justement lies a leur forte proportion en ten- 
sioactifs, conduisant a des intolerances et entrainant un 
toucher collant lors de I'apptication sur la peau. Ainsi, le 
document EP-A-572080 decrit des microemulsions 
contenant com me huile, un parfum, et un melange de 
tensioactif et de co-tensioactif, la proportion d'huile et 
de melange de tensioactif et co-tensioactif etant com- 
prise entre 0,85 et 2,5. 

Afin d'obtenir des compositions transparentes 
ayant une apparence proche de I'eau et conduisant, 
apres application sur la peau, a un toucher se rapportant 
a a celui d'une creme ou d'un lait, on a deja mis en 
oeuvre des nanoemulsions comprenant des globules 
d'huile ayant une taille moyenne inferieure a 100 nm. 
Ces nanoemulsions, au contra ire des microemulsions, 
sont de vraies emulsions ou les globules d'huile sont 
disperses dans une phase aqueuse, les tensioactrfs 
etant situes a I'interface huile/phase aqueuse. La trans- 
parence de ces emulsions provient de la petite taille des 
globules huileux, petite taille obtenue grace a un pas- 
sage a i'homogeneisateur haute pression. 

On connait dans l'6tat de la technique des nanoe- 
mulsions comprenant une phase lipidique amphiphile 
constitute de phosphogrycerides, de I'eau et de Ifiuile. 
Ces emulsions presentent I'inconvenient d'dtre insta- 
bles au stockage aux temperatures traditionnelles de 
conservation a savoir entre 0 et 45°C. Eiles conduisent 
a des compositions jaunes et produisent des odeurs de 
ranee qui se developpent apres quelques jours de con- 
servation. Elles sont decrites dans le brevet EP-A-406 
162. 

On connait egalement des nanoemulsions compre- 
nant ('association d'un alcool gras a chaine longue V 



ou d'un acide gras a chaine longue et d'un tensb-actif 
du type savon cfacide gras a chaTne tongue, formant un 
gel dont la temperatur de transition de phas est su- 
perieure a 60° C. Ces emulsions sont preparees a des 
s temperatures elevees superieures a 70°C qui limitent 
('utilisation d'actifs thermosensibles dans de telles com- 
positions. Elles sont decrites dans la demande EP-A- 
615 741. 

La demande resse a decouvert, de facon inatten- 
10 due, de nouvelles nanoemulsions presentant tous les 
avantages des nanoemulsions connues sans leurs in- 
convenients et pas non plus les inconvenients des mi- 
croemulsions et dont les globules d'huile ont une taille 
moyenne inferieure a 100 nm, stables au stockage entre 
is o et 45°C apres au moins deux mois. Les nanoemul- 
sions conformes a ('invention sont preparees a des tem- 
peratures entre 20 et 45°C et sont compatibles avec des 
actifs thermosensibles. Elles peuvent contenir des 
quantites importantes d'huile tout en conservant de bon- 
20 nes proprietes de transparence. Elles peuvent notam- 
ment contenir des quantites importantes de parfum et 
ameliorer leur remanence. Elles favorisent egalement 
la penetration des actifs dans les couches superftcielles 
de la peau. 

25 La presente invention a pour objet une emulsion 
huile-dans-eau ayant des globules d'huile dont la taille 
moyenne est inferieure a 100 nm et comprenant une 
phase lipidique amphiphile, caracterisee par le fait que 
ta phase lipidique amphiphile comprend au moins un li- 
30 pide amphiphile non-ionique liquide a une temperature 
ambiante inferieure a 45°C et que le rapport en poids 
de la quantite d'huile sur la quantite de phase lipidique 
varie de2a 10. 

Les lipides non-ioniques de I'invention sont prefe- 
rs rentiellement choisis parmi les esters ou les melange 
d'esters d'au moins un polyol choisi dans le groupe for- 
me par le polyethyleneglycol comportant de 1 a 60 uni- 
tes d'oxyde d'ethylene, le sorbitane, le glycerol compor- 
tant de 2 a 30 unites d'oxyde d'ethylene, les polyglyce- 
40 rols comportant de 2 a 15 unites de glycerol et d'au 
moins un acide gras comportant au moins une chaTne 
alkyle en Cg-C^, saturee ou non saturee, lineaire ou 
ramifiee. 

On peut citer, a titre d'exemple : 

45 

risostearate de polyethyleneglycol de poids mole- 
culaire 400, vendu sous la denomination PEG 400 
par la scciele UNICHEMA ; 
- risostearate de digtyceryle, vendu par la societe 

50 SOLVAY ; 

le la urate de glycerol comportant 2 unites de 
glycerol , vendu par la societd SOLVAY ; 
L'oleate de sorbitane, vendu sous la denomination 
SPAN 80 par la societe ICI ; 

55 - risostearate de sorbitane, vendu sous la denomina- 
tion NIKKOL SI 10R par la societe NIKKO ; 
le cocoate cfa-butylglucoside ou le cap rate d'a-bu- 
tytglucoside c mmercialises par la societe ULICE. 
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L rapport en poids de la quantity d'huil contenue 
dans I'emulsion conforme a I' invent ion sur la quantity de 
phase lipidique amphiphil varie, da preference, de 3 a 
6. 

Una forma particuliere d'emulsion conforme a In- 
vention est caracterisee par le fart que la phase lipidique 
amphiphile contient en plus un ou plusieurs lipides am- 
phiphiles ioniques. 

Les tipides amphiphiles ioniques, utilises dans les 
nanoemulsions de ('invention, sont choisis, de preferen- 
ce, dans le groups forme par les lipides anioniques neu- 
tralises, les lipides ioniques amphoteres, les derives alk- 
ylsulfoniques. 

lis sont plus particulerement choisis dans le groupe 
form6 par: 

les sals alcalins du dicetyl- et du 

dimyristylphosphate ; 

les sets alcalins du cholesterol sulfate ; 

les sels alcalins du cholesterol phosphate ; 

les lipoaminoacides tels que les acylglutamates 

mono et disodiques ; 

les sels de sodium de I'acide phosphatidique ; 
les phospholipides ; 

les dertv^s alkylsulfoniques de formule : 

R-CH-CO-0-(CH 2 -CH 2 -CO)-CH 3 
I 

S0 3 M 



dans laquelle R represente des radicaux alkyle en C 16 - 
C22. en particulier les radicaux C 16 H 32 et C 18 H 37 pris en 
melange ou separate nt et M est un m6tal alcalin tel 
que le sodium. 

Les lipides ioniques amphiphiles sont presents 
dans les nanoemulsions de I'invention, de preference, 
dans des concentrations allant de 2 a 10% en poids et 
plus particuliarement de 5 a 10 % en poids par rapport 
au poids total de la phase lipidique. 

Les nanoemulsions conform es a I'invention com- 
ponent une quantity d'huile allant de preference, de 5 a 
30% en poids par rapport au poids total de I'emulsion. 

Les huiles pouvant etre utiltsees dans les 6m u Is ions 
de I'invention sont choisies preferentiellement dans le 
groupe forme par : 

les huiles animales ou vegetal es formees par des 
esters d'acide gras et de polyols, en particulier les 
triglycerides liquides, par exemple les huiles de 
tournesol, de mais, de soja, de courge, de pepins 
de raisin, de sesame, de noisette, les huiles de pois- 
son, le tricaprocaprylate de glycerol, ou les huiles 
vegetates ou animales de formule RgCOOR 10 dans 
laquelle R 9 represents le reste d'un acide gras su- 
perieur comp rtant de 7 a 1 9 atomes de carbone et 
R 10 represents un chaTne hydrocarbonee ramifies 



contenant de 3 a 20 atomes de carbon , par exem- 
ple, I'huile d Purcellin ; 

des huiles ssentielles naturelles ou synthetiques 
telles que, par exemple, les huiles d'eucalyptus, de 
s lavandin, de lavande, de velivier, de litsea cubeba, 
de citron, de santal, de romarin, de camomille, de 
sarriette, de noix de muscade, de cannelle, d'hyso- 
pe, de carvi, d 'orange, de geraniol, de cade et de 
bergamote; 

10 - des hydrocarbures, tels que I'hexadecane et I'huile 
de pa raff in e ; 

des carbures halogenes, notamment des fluorocar- 
bures tels que des fluoramines par exemple la per- 
fluorotributylamine, des hydrocarbures fluor6s, par 
is exemple le perfluorodecahydronaphtalene, des 
fluoroeeters et des fluoroethers ; 
des esters d'acide mineral et d'un alcool ; 
- des ethers et des polyethers ; 

des silicones en melange avec au moins I'une des 
20 huiles definies ci- dessus, par exemple le deca- 
methylcyclopentastloxane ou le dod6cam6thylcy- 
clohexasiloxane. 

Les emulsions conformes a la presents invention 
25 peuvent contenir des add it its pour ameiiorer la transpa- 
rence de la formulation. 

Ces add it if s sont choisis de preference dans le 
groupe forme par : 

30 - les alcools inferieurs en C^O B tels que I'ethanol ; 
les glycols tels que la glycerine, le propyleneglycol, 
le 1 ,3- butyleneglycol, le dipropyl6neglycol, les po- 
fyethyleneglycols comportant de 4 a 16 unites 
d'oxyde methylene et de preference de 8 a 1 2. 

35 

Les additifs tels que ceux cites ci-dessus sont pre- 
sents dans les emulsions de I'invention dans des con- 
centrations allant , de preference, de 5 a 30% en poids 
par rapport au poids total de ('emulsion. 
40 Les alcools sont utilises, de preference, a des con- 
centrations allant de 5 a 20% en poids. 

Les glycols sont utilises, de preference, a des con- 
centrations allant de 5 a 15% en poids. 

En outre, ('utilisation des alcools tels que deTmis ci- 
45 dessus, a des concentrations sup6rieures ou 6gales a 
15% en poids permet cfobtenirdes emulsions sans con- 
servateur. 

Les emulsions de I'invention peuvent contenir des 
actifs hydrosolubles ou liposolubles, ayant une activity 
so cosmetique ou dermopharmaceutique.Les actifs liposo- 
lubles sont dans les globules huileux de I'emulsion, tan- 
dis que tes actifs hydrosolubles sont dans la phase 
aqueuse de I'emulsion. On peut citer, a titre cfexemples 
d'actif , les vitamines telles que la vitamins E et ses d6- 
55 rives, les provitamines telles que le panth6nol, les hu- 
mectants et les filtres solaires. 

L s emulsions c nforme6 a I'inventi n peuvent 
egalem nt contenir des adjuvants utilises pour la formu- 
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lation de l'6mulsion sous forme de toti n, de serum, de 
creme ou de (art lets que des geiifiants, des conserva- 
teurs et des part urns. 

Parmi les geiifiants utilisables, on peut citer les de- 
rives de cellulose tels que I' hydroxy methylpropy Ice II u lo- 
se, les alcools gras tels que les alcools stearylique, ce- 
tylique, b6h6nique, les d6rh/6s d'algues tels que le sa- 
tiagum, des gommes naturelles telles que I'adragante 
et des polymeres synthetiques tels que les melanges 
d'acides polycarboxyvinyliques commercialises sous la 
denomination CARBOPOL par la societe GOODRICH 
et le melange de copolymers acrylate de Na/acrylami- 
de commercialise sous la denomination HOSTACERIN 
PN 73 par la soci6te HOECHST. 

Les globules d'huile des Emulsions de I' invent ion, 
ont de preference une taille moyenne allant de 30 a75 
nm et plus pr6f6rentiellement de 40 a 60 nm. La dimi- 
nution de la taille des globules permet de favoriser la 
penetration des actifs dans les couches superficielles 
de la peau (effet vehtcule). 

Les emulsions selon I'invention sont incolores et 
eventuellement legerement bleutees et presentent une 
transparence determinee par le coefficient de transmit- 
tance mesure a une longueur d'onde de 600 nm, allant, 
preferentiellement, de 30 a 90% et plus particulierement 
de 50 a 80%. 

Les nanoemulsions de ('invention peuvent etre ob- 
tenues par un precede, caracterisd par le fait qu'on me- 
lange la phase aqueuse et la phase huileuse , sous agi- 
tation vive, a une temperature ambiante inferieure a 
45°C puis qu' on effectue une homogeneisation haute 
pression a une pression superieure a 10 s Pa et de pre- 
ference allant de 12.10 7 a 18.10 7 Pa. Un tel proc6de 
permet de realiser, a temperature ambiante, des nanoe- 
mulsions compatibles avec des composes actifs ther- 
mosensibles.et pouvant contenir des quantites impor- 
tantes d'huiles et notamment des partums qui renfer- 
ment des corps gras, sans les denatures 

Un autre objet de I'invention consists en une com- 
position a usage topique telle qu'une composition cos- 
metique ou dermopharmaceutique, caracterisee par le 
fait qu'elle est constituee par une emulsion telle que d6- 
finie precedemment. 

Un autre objet de I'invention est r utilisation des 
emulsions telles que ddfinies ci-dessus comma base de 
p rod u its de soin et/ou de maquillage pour la peau et/ou 
le visage et/ou le cuir chevelu, tels que des lotions, des 
serums, des laits, des cremes, des eaux de toilette. 

Enfin, I'invention porte egalement sur un precede 
non-therapeutique de soin de la peau ou du cuir cheve- 
lu, caracterise par le fait qu'on applique sur la peau ou 
sur le cuir chevelu une emulsion telle que definie ci-des- 
sus. 

Les exemples qui suivent, permettront de mieux 
comprendre ('invention, sans toutefois presenter un ca- 
ractere limrtatif. 

Pour les exemples 1 a 7 suivants, I mod opera- 
toire suivant est mis en euvre : 



dans une pr miere phase A, on homogeneise les 
lipides amphiphiles avec les huiles t les actifs et 
adjuvants lipophiles a une temperature de 45° C ; 
dans une seconde phase B, on dissout les actifs et 
5 adjuvants hydrophiles a une temperature de 20 a 
30°C ; 

puis, on melange les phases A et B a I'aide d'un 
homog6n6isateur a turbine puis on homogeneise a 
I'aide d'un homogeneisateur a haute pression du ty- 
10 pe Soavi-Niro a une pression de 1500 bars, en 7 
passages en maintenant la temperature du produrt 
en dessous de 35°C. 

Dans le cas de I'exemple 7, on ajoute le gelrfiant 
*5 dans une phase C que Ton melange aux phases A et B 
a I'aide d'un homogeneisateur a turbine. 

5XEMPIE1 : Eau de soin vitamine* 

20 Premiere phase : 



Isostearate de PEG -400, vendu par la societe UNI- 
CHEMA 4,5 % 

Sel disodique de I'acide N-stearoyl L-glutamique 
commercialise sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Societe AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 
Huile de jojoba 6% 

Melange d'huiles de toumesol, hybride de toume- 

sol, rosier muscat, pepins de cassis 6 % 

Cyck>m6thicone 7 % 

Acetate de vitamine E 1 % 

Coph6rol F1300 commercialise par HENKEL 

0,2% 

Palmitate de vitamine A stabilise 0,1 % 
Ethanol absolu non denature 1 5 % 



25 



30 



36 



40 



Deuxieme phase : 

Eau d§min6ralis6e 
- Glycerine 5 % 



54,7 % 



On obtient une emulsion dont la taille des globules 
d'huile est de 63 nm avec une transparence determinee 
45 par le coefficient de transmittance a 600 nm, egale a 
40%. 

exemple g : Rulde de soin 

so Premiere phase : 

Isostearate de PEG-400, vendu par la societe UNI- 
CHEMA 4,5 % 

- Sel disodique de I'acide N-stearoyl L-glutamique 
ss commercialise sous la denomination Acylglutamate 

HS21 par la Societe AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
I ioniqu ) 0,5% 

- Huile de jojoba 5 % 
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Huiled'avocat 5% 
silicone volatile 9 % 
Alcool cetylique 1 % 
Acetate de vitamine E 1 % 
Coph6rolF1300 0,2% 
Palmitate da vitamine A stabilise 0,1 % 
Ethanol absolu non denature 1 5 % 

Deuxieme phase : 



Ethanol absolu non denature 
. Deuxieme phase : 



5 - Glycerine 5 % 
Eau demineralisee 



qsp 



15% 



100% 



Glycerol 5 % 
Eau demineralisee 



qsp 



100% 



On obtient un fluide particulierement fluide dont la 
taille des globules est de I'ordre de 50nm et la transpa- 
10 rence de 60%. 

fliaiEl^fi Fluide hydratant 



On obtient une emulsion transparente epaisse dont 
la taille des globules est de 53 nm et la transparence de 
60%. 

exemple 3 Fluide contour dee yeux 

Premiere phase : 

Isostearate de PEG-400, vendu par la soci6te UNI- 
CHEMA 4,5 % 

Sel disodique de I'acide N-stearoyl L-glutamique 
commercialism sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Society AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 
Huilede jojoba 5% 
Huile de vaseline legere 4 % 
Huiled'avocat 4% 
Silicone volatile 6% 
Acetate de vitamine E 1 % 
Coph6rolF1300 0,2% 



15 



20 



25 



30 



Premiere phase : 

Cocoate d'a-butylglucoside commercialise par ULI- 
CE 4,5 % 

Sel disodique de I'acide N-stearoyl L-glutamique 
commercialism sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Society AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 
Huile de jojoba 5 % 
Huile d'avocat 5 % 
Silicone volatile 6% 
Stearylheptonate/stearylcaprylate 2 % 
Acetate de vitamine E 1 % 
Ethanol absolu non denature 



Deuxieme phase : 

- Glycenne 6 % 
Hyaluronate de sodium 
Eau d6mineralisee 



15% 



0,10% 
qsp 100% 



Deuxieme phase : 

• Glycerol 5% 

Polyethylene glycol a 8 unites d'oxyde d*6thylene 
10% 

Eau demineralisee qsp 100% 

On obtient une emulsion opalescente dont la taille 
des globules est de 65 nm et la transparence de 42%. 

exemple 4 - Rulde de soin pour le corps 

Premiere phase : 

Isostearate de PEG-400, vendu par la sociele UNI- 
CHEMA 4,5 % 

- Sel disodique de i'acide N-stearoyl L-glutamique 
commercialise sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Societd AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 

Huile de vaseline legere 7 % 

- Huiled'avocat 7% 
Silicone volatile 6 % 

- Acetate de vitamine E 1 % 



On obtient une emulsion transparente dont la taille 
des globules est de 52 nm et la transparence de 58%. 

EXEMPLE 6: Fluide deparfum 

Premiere phase : 

Isostearate de PEG-400, vendu par la societe UNI- 
CHEMA 4,5 % 

Sel disodique de I'acide N-stearoyl L-glutamique 
commercialise sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Societe AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 
Huile de jojoba 4% 

Melange d'huiles de toumesol, hybride de tornesol, 
rosier muscat pepins de cassis 4 % 
Silicone volatile pepins de cassis6 % 

- Part urn 6 % 

Ethanol absolu non denature 1 5 % 

Deuxieme phase : 

Eau demineralisee 54,7 % 

- Glycerol 5% 
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Eau d6min6ralis6e qsp 100% 

On obtient una lotion part urn 6 a fort reman e nee 
dont la tailledes globules d'huile est d 50 nm avec une 
transparence mgale a 54%. 5 

FVFMPl F 7 : Baume part ume 

Premiere phase : 

Gocoate d'a-butylglucoside commercialism par U LI- 
CE 4,5 % 

- Sel disodique de I'actde N-stearoyl L-glutamique 
commercialism sous la denomination Acylglutamate 
HS21 par la Socimtm AJINOMOTO (lipide amphiphi- 
le ionique) 0,5 % 

Melange d'huiles de tournesol, hybride de tourne- 
sol, roster muscat peptns de cassis 7 % 
Muile de vaseline legere 7 % 
Silicone volatile 6% 

- Parfum 1,5% 

- Acetate de vitamine E 0,5 % 
Ethanol absolu non denature* 1 5 % 

Deuxieme phase : 

- Glycerine 5 % 
Eau demineralis^e sterile qsp 100% 

Troisieme phase 

Hydroxypropylcellulose commercialism sous le nom 
METHOCEL E4MQG par la societ6 DOW CHE- 
MICAL 0,4 % 
Eau d6min6ralisee stmrile 15% 35 

On obtient un baume onctueux, non-collant, dont la 
taille des globules est de 54 nm et la transparence de 

53%. 

40 

Revendication© 

1 . Emulsion huile-dans-eau transparente dont les glo- 
bules d'huile ont une taille moyenne inferieure a 100 
nm et comprenant une phase lipidique amphiphile, 
caracterisee par le fait que la phase lipidique am- 
phiphile comprend au moins un lipide amphiphile 
non-ionique liquide a une temperature ambiante in- 
ferieure a 45°C et que le rapport en poids de la 
quantite d'huile sur la quantity de phase lipidique 
amphiphile varie de 2 a 10. 

2. Emulsion selon la revendication 1 , caracterisee par 
le fait que le lipide non-ionique est un ester ou un 
melange d'esters d'au moins un p lyolch isidans 
le group forme par le polyethyleneglycol compor- 
tant de 1 a 60 unitms cfoxyde Methylene, I eorbita- 



n , I glycerol comportant de 2 a 30 unit 6s d'oxyde 
Methylene, I s polyglycerols comportant de 2 a 15 
unites de glycerol et d'au moins un acid gras com- 
portant au moins une chatne alkyle en Ce-C^, sa- 
turee ou non saturee, lineaire ou ramifies. 



les sets de lipoaminoacides ; 

les sels de sodium de I'acide phosphatidique ; 

les phospholipides ; 

les derives alkylsulfoniques de formule : 

R-CH-CO-0-(CH 2 -CH 2 -CO)-CH 3 
I 

S0 3 M 



dans laquelle R reprdsente des radteaux alkyle en 
45 C 16 -C22 pris en melange ou separdment et M est 
un m6tal alcalin. 

7. Emulsion selon Tune quelcohque des revendication 
4a6, caracterisdepar le fait que le lipide amphiphile 

so ionique est present dans des concentrations allant 
de 2 a 10 % en poids par rapport au poids total de 
la phase lipidique. 

8. Emulsion selon I'une quelconque des revendca- 
ss tions 1 a 7, caracterisee par le fait qu'elle comprend 

une proporti n d'huile allant de 5 a 30% en poids 
par rapport au poids total d I'emulsion. 



3. Emulsion selon la revendication 1 ou 2 , caracteri- 
see par le fait que le rapport en poids de la quantite 
d'huile sur la quantite de phase lipidique amphiphile 

10 varie de 3 a 6. 

4. Emulsion selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 3, caracterisde par le fait que la phase li- 
pidique amphiphile contient en plus au moins un li- 

'5 pide amphiphile ionique. 

5. Emulsion selon la revendication 4, caractdrisde par 
le fait que le lipide amphiphile ionique est choisi 
dans le groupe forme" par les lipides anioniques 

20 neutralisms, les lipides ioniques amphoteres, les d6- 
rivms alkylsulfoniques. 

6. Emulsion selon la revendication 4 ou 5, caractmri- 
see par le fait que les lipides amphiphiles ioniques 

25 sont choisis dans le groupe forme par: 

les sels alcalins du dicetyl- et du 
dimyristylphosphate ; 
.les sels alcalins du cholesterol sulfate ; 
30 - les sels alcalins du cholesterol phosphate ; 
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9. Emulsion selon Tune quelconqua das revendica- 
tions 1 a 8, caracterisee par la fait que I'huile est 
choisie dans le groupa forme par : 



fums. 

18. Emulsion selon Tune quelconque des rev nd ca- 
tions 1 a 1 7, caracterisee par le fait que les globules 

5 d'huile ont un taille moyenne allant de 30 a 75 nm. 

19. Emulsion selon Tune quelconque des revend ca- 
tions 1 a 1 8, caracterisee par le fait que les globules 
d'huile ont une taille moyenne allant de 40 a 60 nm. 

10 

20. Emulsion selon Tune quelconque des revend ca- 
tions 1 a 1 9, caracterisee par le fait qu'elle presente 
une transparence, determinee par le coefficient de 
transmittance mesure a une longueur d'onde de 

is 600 nm, allant de 30 a 90%. 



les huiles animates ou veg6 tales forme s par 

des esters dacides gras et de potyols ou bien 

les huiles v6getales ou animates de formula 

R 9 COOR 10 dans laquelle Rg represente le res- 

te d'un acide gras superieur comportant de 7 a 

19 atomes de carbone et R 10 represents une 

chaine hydrocarbon6e ramifi6e contenant de 3 

a 20 atomes de carbone ; 

les huiles essentielles naturelles ou 

synthetiques ; 

les hydrocarbures ; 

les carbures hatogenes ; 

les esters d'acide mineral et d'alcool ; 

les ethers et polyethers ; 

les silicones en melange avec au moins i'une 

des huiles detlnies ci-dessus. 

10. Emulsion selon i'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 9, caracterisee par le fait qu'elle contient 
un additif permettant d'amelbrer la transparence. 

11. Emulsion selon la revendication 10, caracterisee 
par le fait que I'additif est choisi parmi les a cools 
inferieurs et les glycols. 

12. Emulsion selon la revendication 10 ou 11, caracte- 
risee par le fart que I'additif est present dans des 
concentrations allant de 5 a 30% en poids par rap* 
port au poids total de I'emulsion. 

13. Emulsion selon la revendication 12, caracterisee 
par le fait que les alcools sont presents dans une 
concentration allant de 5 a 20% en poids par rapport 
au poids total de ('emulsion. 

14. Emulsion selon la revendication 12, caracterisee 
par le fait que les glycols sont presents dans des 
concentrations allant de 5 a 15% en poids par rap- 
port au poids total de I'emulsbn. 

15. Emulsion selon rune quelconque des revendica- 
tions 1 1 a 1 3, caracterisee par le fait qu'elle contient 
au moins 1 5% en poids d'alcool inferieur par rapport 
au poids total de la composition. 

16. Emulsion selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 15, caracterisee par le fait qu'elle contient 
un actif cosmetique ou dermopharmaceutique, hy- 
drosoluble ou liposoluble. 

17. Emulsion selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 16, caracterisee par I fait qu'elle contient 
un ou plusieurs addrtifs choisis dans le groupe for- 
me par les gelifiants, les conservat urs, les par- 



21. Composition a usage topique, caracterisee par le 
fait qu'elle est constitute d'une emulsion selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 20. 

20 

22. Utilisation de emulsion telle que definie selon i'une 
quelconque des revendications 1 a 21 commebase 
de p rod u its de soin et/ou de maquillage du corps et/ 
ou du visage et/ou du cuir chevelu. 

25 

23. Procede de traitement non- therapeutique de la 
peau et/ou du cuir chevelu, caracterise par le fait 
qu'on applique sur la peau ou le cuir chevelu une 
emulsion selon i'une quelconque des revend ica- 

30 tions 1 a 21. 

24. Procede de preparation d'une emulsion telle que 
definie selon I'une quelconque des revendications 
1 a 21 , caracterise par le fait qu'on melange la pha- 

36 se aqueuse et la phase huileuse, sous agitation vi- 
ve, a une temperature ambiante inferieure a 45° C 
puis qu'on effectue une homogeneisation haute 
pression a une pression supeheure a 10 8 Pa. 

to 25. Procede selon la revendication 24, caracterise par 
le fait que la pression varie de 1 2. TO 7 a 18.1 0 7 Pa. 



so 
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